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cristalline wax. This comp osition, applied onto a supp ort such as a wall, is appropriate as a protection coating against bill-stiddng, 
penetration and hooking of grafStis and/or paint and against adherence of dust and various polluting agents. 

(57) Abi^6 

Cette composition contient en milieu aqueux, au moins ime dre auto-emulsionnable ayant un point de fusion compris 
entre 45 et IIOOC. Une r6alisationpr6f6ree consiste ^utiliser unm^lange de dre de synth^e d'origine veg6tale, d'une dre min6- 
rale de cFune dre microcristalline. Cette composition appliqu6e sur un support tel qif un mur, constitue un revStement de pro- 
tection contre Faffidiage, lap6n6tratLon et Faccrodiage de giafiELtis et/oupeinture et contre Fadh6rence des poussi^res et agents 
poUuants divers. 
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COMPOSITION ANTIADHESIVE A BASE DE CIRE 



La prfisente invention est relative k un produit 
antiadhfisif destinfi a constituer un revfetement de protection des murs 
et parois contre i'affichage et la pgnetration et I'accrochage de 

5 graffitis et/ou peinture et contre 1' adherence des poussiferes et agents 
polluants divers dans et sur de tels supports. 

Des compositions antiadhfisives ont d&jh &t& proposfies 
en vue de protSger les murs contre I'affichage sauvage. Ces compositions 
contiennent, notamment, de I'huile de silicone. 

lO ■ ■ Les compositions de I'art antSrieur pr^sentent, cepen- 

dant, 1- inconvenient de se dess€cher trfes rapidement et de.perdre, de ce 
fait, leur pouvoir antiadh^if. Par ailleurs, lorsqu'elles sont appli- 
qu6el sur les supports tels que des murs, elles ont tendance a Stre 
collantes et absorber les poussiferes et k changer la coloration de ceux- 

15 ci, nuisant en cela h. I'esthfitique des parois auxquelles elles sont 
appliquSes . 

Ces compositions prSsentent, figalement, dans certains 
cas des probl&mes de permfiabilitfi aux gaz et peuvent gtre gSnantes, 
■ notamment. pour des parois constitutes de pierres naturelles qui doivent 

20 pouvoir "respirer". 

Enfin, les compositions k base d'huile de silicone 
prfisentent 1' inconvenient d'etre d'un prix de revient elev6 et difficiles 
a stocker, et leur durfie d' ef f icacitg est limitde dans le temps. 

Le demandeur a d^couvert maintenant une nouvelle composi- 
25 tion antiadh^sive k base de cire ne present ant pas les inconvfinients 

susnonnnes. Cette composition permet. en effet, d'obtenir sur les parois 
a revStir une pellicula uniforme et fine possfidant des proprifites anti- 
adhesives vis-a-vis des affiches. des etiquettes adhSsives, des colles 
et peintures diverses, ainsi que des poussi&res et tout agent polluant 
30 tout en laisaant "respirer le materiau". La composition permet de rev^tir 
les particules constituent le matSriau de ladite parol par un micro-film 
protecteur. 

Les compositions selon 1' invention prSsentent ggalement 
I'avantage d»Stre stables dans le temps et de ne pas laisser de trace sur 
35 la parol portant ce revfetement- 

Les compositions selon 1' invention ont Sgalement une 

duree d'efficacitS amSliorde allant de 2 a 4 ans. 
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La presents invention a done pour objet une composition 

antiadhSsive. 

Un autre objet de 1* invention est constitufi par un proc6- 
dS de preparation d' une telle composition. 
5 L' invention a, enfdLn, pour objet un proc^d^ de traite- 

ment des surfaces mett^nt en oeuvre la composition susdSfinie. 

D'autres objets de 1' invention rfisulteront a la lecture 
de la description et des exemples qui suivent. 

La con^osition anti-adh€sive selon 1' invention est 
10 essentiellement caractfirisSe par le fait qu»elle contient en milieu 

aqueux au moins une cire ayant un point de fusion compris entre environ 45 
et 110**C. 

Selon une mise en oeuvre de 1* invention cette cire est 
constitute par une cire de synthase ddrivte de cires vfigfitales assocites 
15 a un gmulsionnant nonionique. Elle est, de prif€rence, presente dans des 
proportions comprises entre 0,5 ^ 12% en poids par rapport a la composi- 
tion totale et, en particulier, coii^rise entre 2 h 10% en poids et de 
preference entre 2 et 7%. 

Des cires de synthase d€r±v€e3 de cires v^g^ tales uti- 
20 lisees de preference sont celles ayant un point de fusion compris entre 
68 et 78®C et en particulier les cires comprenant la cire de camauba. 

Les emulsionnants nonioniques plus particuli^rement 
preferes sont des alcools ou alcoylphenols oxyethyienes de bas poids 
moieculaire. 

25 On peut citer, notamment, les alcoylphenols oxyethyienes 

avec 6 a 12 moles d'oxyde d' ethylene et, de preference, 9 k 12 moles 
d'oxyde d* ethylene, les alcools gras o^ethyienes avec 3 ^ 30 moles 
d*oxyde d' ethylene. 

Cette composition peut contenir, en plus de la cire de 

30 synthase derivee de cire vegetale susmentionnee, d* autres cires et, de 
preference, au moins une cire minerale choisie parmi les cires oxyethy- 
lenee et/ou les cires esters ayant un point de fusion compris entre 40 
et 65**C, tel que de preference, une cire paraf f inique et, notamment une 
cire paraffinique denommee Petrolatum ou paraffine blonde. 

35 Une realisation preferee de 1' invention consiste a 

utiliser en combinaison avec la cire de synthase precitee et eventuelle- 
ment la cire minerale, une troisi^me cire qui est une cire microcristal- 
line ayant un point de fusion compris entre 48 et 110**C. 
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L* utilisation en combinaison de cires microcristallines 
du t3rpe susnommS permet d'obtenir une deilleure repartition des autres 
< .cire& dans- Ia~ composition- et.,.. dona,. d'amgHorer 1 '.jenduction dea. surf aces 
et les propriStSs antiadh^sives des parois ainsi rev^tues. 
5 Une cire microcristalline plus particuli^rement prSfSrSe 

a un point de fuslon.de 58-60*^0. 

La cire min^rale et/ou la cire microcristalline qui 
peuvent Stre utilisSes en combinaison avec la cire de synthase susmention- 
n^e sent pr^sentes, de preference, dans des proportions comprises entre 
10 0,05 h 40% en poids par rapport au poids cb la premiere cire precitSe. 

Elles peuvent ^tre present es notamment, dans les compo- 
sitions dans des proportions comprises entre 0,05 et 6% en poids, par 
rapport au poids total de la composition, 

Selon une autre variante, 1' invention susnommSe comprend, 
15 essentiellement, un melange de cires Toinerales et de cires tnxcrocristal- 
lines susdefinies. Ces cires sont prSsentes dans une proportion comprise 
entre 2 et 6% en poids par rapport au poids total de la composition. 

Dans ce cas, il est souhaitable de rajouter k la compo- 
sition, en plus de 1' agent tensio-actif emulsionnant non-ionique, un agent 
20 tensio-actif anionique, 

Farmi les tensio-actifs anioniques on peut clter, plus 
particuli&rementj les savons derives d'acide gras naturals ou syntheti- 
ques tels que, en particulier, d'acide oieique ainsi que leurs sels avec 
des metaux alcalins tels que de potassium. 
25 Une realisation plus particuliferement preferee consiste 

k utiliser un melange d' agents tensio-actif s anioniques et non ioniques. 
Ce melange comprend selon une realisation pref erentielle de 1' invention 
90 a 957a agents tensio-actif s anioniques et 5 a 10% d' agents tensio- 
actif s non ioniques. 
30 Le melange est present, de preference, dans une propor- 

tion comprise entre en\5ron 0,05 a 15% en poids et, en particulier, compri- 
se entre 0,05 ^ 4% en poids par rapport au poids total de la composition. 
Une realisation particuli&rement avantageuse de 1' invention consiste a 
utiliser le melange d' agents tensio-actif s dans les compositions selon 
35 1* invention dans une proportion de 1 ^ 1,5% en poids -par rapport au poids 
total de la composition. 

Dans le cas de 1* utilisation d' agents tenslo-actifs, la 
composition peut egalement contenir un ou plusieurs solvents organlques. 
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Les solvents organiques plus particuliferement utilisables, selon 1' inven- 
tion, sont des solvants de cire et on peut citer, plus particuliferement, 
les derives haiog&i£s d'hydrocarbure, le benzfene, le tolufene, le \iihite 
■ spirit. 

5 Dans une raise en oeuvre pr6f6r6e de 1' invention on 

utilise le white spirit, en particulier moins 5% arooatiques ou bien on 
trichloro-1,1,1 fithane vendu sous la dgnooination "Baltane" par la Soci6t6 
Shone Foulenc. 

Le solvant ou nglange de solvant est present, de pr6£6- 
10 rence, dans des proportions comprises entre let 20% en poids et, en 

particulier, comprises entre 5 et 15% en poids par rapport au poids total 

de la conposition. 

11 est bien entendu que l*on peut ajouter, sans pour 
autant sortir du cadre de la prSsente invention, tout autre conqjosS ou 

15 substance permettant d'obtenir I'effet anti-adhSsif recherchfi, ou de con- 
fSrer au produit des propriStSs supplfimentaires . 

A cet effet, il est possible, ' notamment d'introduire 
dans les compositions, selon 1* invention, une huile de silicone, de 
prSffirence dans des proportions con^rises entre 0,01 et 10% en poids. 

20 Cette huile de silicone doit, de preference, %tre miscible a I'eau qui 
constitue la base des compositions selon 1' invention. On peut ggalement 
utiliser des agents conservateurs et/ou bactericides et cryptogamiques 
tels que les chlorocetamines . 

II va de soi que les proportions indiqufies sont celles 

25 de la composition directement destinfie a Stre appliquSe sur le support & 

trait er, Elle peut de ce fait Stre prfiparfie par dilution avant application 
d'une coiiq)08ition concentrfie. Les compositions concentrfies ont une concen- 
tration de 5 a 15 fois plus €lesv6e par rapport aux concentrations indi- 
qu€es ci-dessus. 

3Q Le procSde de preparation des compositions selon 1* inven- 

tion qui constitue un objet de celle-ci est essentiellement caracterise 
par le fait que I'on fait fondre, sous agitation, la ou les cires dans 
le mSme poids d'ean, a une temperature superieure de 3 a 4''C au point de 
fusion de la cire ayant le point de fusion le plus eieve. On disperse 
35 ensuite, sous agitation, le melange ainsi obtenu dans de I'eau a tempera- 
ture ambiante (environ 20" C) . 

L* addition des tensio-actifs ou solvants suppiementaires 
ainsi que des autres coB?)oses eventuellement utilisables peut %tre ef fec- 




tu£e k tout moment et, en partlculler a la composition resultant de 
1' introduction du melange de clres et d'eau dans I'osiu. 

Le proc£dg de trait ement des supports^ objet de I 'inven- 
tion, consiste k appliquer au moyen. de disposltifs d'enductlon usuels, 

3 tels que brosse, pinceau, pistolet, la coiiq>osition telle que dSfinle 
ci-dessus sur les supports a traiter. 

On constate, aprfes trait emmt, que des affiches appli- 
quSes sur un tel support n* adherent pas oil dii moins se d^collent facile- 
ment, G£n€ralement, elles gliss€9at et tombent d*elles-m^es. 

10 Les gxaf fitis ou la peinture appliqu^e sur un tel 

support, n'ahdfirent pas et s'^liminoit par brossage. 

La conposition, selon 1' invention, prSsente ^galement 
I'avantage de pouvoir ^tre dStruite h l*alde d'un dficapant ce qui peut 
%tre utile dans certains cas, notamment, lorsque la composition selon 

15 1' invention est appliquSe sur des supports tr&s rugueux sur lesquels 

il est difficile d'enlever les traces de peinture par simple brossage. 
Dans un tel cas, on ^limine facilement les traces de grliffit.is par. des** 
truction au moyen d'un d^capant de la pelllcule protectrice form£e sur 
le support rugueux. 

20 Les mellleurs rSsultats sont obtenus lorsque la compos 1* 

tion, selon 1* invention, est appliquSe sur des supports absorbants. 

Les exemples suivants sont destines h illustrer 1' inven- 
tion sans pour autant presenter un caract&re llmltatlf • 



EXEMPLE 1 % en poids 

25 Cire de synthase deriv^e de cire 

v^g^tale (point de fusion 75®C)vendue sous 

la denomination Cire OFR par la Std R,F,0 2,4 

Cire min^rale d€xiomR€e paraffine blonde vendue 
sous la denomination PA/BL par la St^ TISCCO 

30 (point de fusion environ 55®C) • 0,6 

Cire microcristalline de point de fusion(58-60^C) 
vendue sous la denomination 23-60 par la 

Ste TISCCO 0,6 

£au qsp 100 



- 35 On Introduit dans le m%me poids d'eau les trols clres pr^cit^es et I'on 
porte la temperature de 1* ensemble ^ environ 78^C en agitant. Lorsqu'on 
obtlent un melange bien uniforme on disperse sous agitation celul-ci dans 
l*eau froide (20*^0 h l*aide d'un homogSnerateur. 
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On obtient ainsi une composition dans laquelle la cire est rfipartire de 
fagon uniforme et qui n^a pas tendance ^ se sfiparer au cours du stockage. 
Appliqu^e sur un mur, on constate qu'il se forme une fine pellicule 
transparente. Des affiches coHfies sur un tel support tombent au bout 
5 de quelques heures. 

L'exemple suivant est destinfi h lllustrer une variante de 1» invention 
mettant en oeuvre un mSlange d' agents tensio-actifs et de solvant 

7a en poids 

10 Cire microcristalline vendue sous la denomination 

2360 par la St6 TISCCO (point de fusion 58-60*0) 2 

Cire paraffinique (paraf fine blonde)vendue sous la 

denomination PA/LB par la Stfi TISCCO 4 

MSlange comprenant 92% de savon d'olfete 

15 de potassium et 87« d^alcoylphfinol osygthylSne 

h 10 moles d*oxyde d' ethylene 

10 

White siirit • 

100 

Eau qsp 

La composition est pr^par^e comme indiqu^ ci-dessus h la seule exception 
20 que I'eau froide contxent le melange tensio-actif et de white spirit. 
On constate Sgalement, apr&s application sur un support poreuac, une 
pellicule fine et non collante* 

Des graffitis appliques au pistolet s'gliminent facilement par brossage 
de ce support. 

25 EXEMPLE 3 

On prSpare de la m^me fagon que celle indiqufie pour I'exemple 1, la 

composition suivante : 

% en poids 

Cire OFR ' ^ 

30 Cire PA/LB • 

Cire 2360 

Eau qsp 

On applique cette composition sur une fagade a l*aide d*une brosse. 
Les poussi^res pr^sentes en surface s'€liminent facilement par brossage 

35 ce qui €vite le sablage de la facade. 

Par ailleurs, la pellicule ainsi form^e a pu %tre €limin6e par applica- 
tion d'un jet d'eau chaude k 80"C environ, ce qui permet d'Sviter la pose 
d' dchaf f audage et d* installations onfireuses en vue du nettoyage de la 
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BEVENDI'C&TIGKS 

1. CoTDposltion antiadh^sive contenant en milieu aqueux 
au moins une cire caract^risfie par le fait qu'elle contient au moins une 
cire de synthase dfirivde de cire v^g^tale associ^e h un 6inuls ionnant 

5 nonionique et/ou xme cire mLcrocristalline, ces cires ayant un point 
de fusion coxnpris entre 45 et 110**C. 

2. Composition selon la revendication 1, caract6ris6e 
par le fait que ladite cire est une cire de synthase h base de cire 
v6g6tale ayant un point de fusion compris entre 45 et llO^'C associ^e 

10 a un agent ^mulsionnant nonionique et qu*elle est pr€sente dans des 
proportions comprises entre 0,5 et 12% en poids par rapport au poids 
global de la composition. 

3. Con^osition selon la revendication 2, caractSrisee 
par le fait que la cire a un point de fusion compris . entre 68 et 78®C. 

-^5 4, Composition selon I'une quelconque des revendications 

3 ou 4, c^ractSrisfie par le fait qu'elle contient, en plus, une cire 
mineral e ayant un point de fusion compris entre 40 et 65**C. 

5, Composition selon la revendication 4, caractSris^e 
par le fait que ladite cire mingrale est une cire paraf finique • 
2Q 6. Composition selon 1' une quelconque des revendications 

1^6, caractgrisfie par le fait qu'elle contient une cire microcristalli- 
ne ayant un point de fusion compris entre 48**C et 110**C* 

7. Composition selon la revendication 6, caractdris^e 
par le fait qu'elle cnntient en plus une cire min^rale ayant un point de 

25 fusion compris entre 40 et 65*C. 

8. Composition selon I'une quelconque des revendications 

4 a 7, caract^ris^e par le fait que la cire mindrale et/ou la cire micro- 
cristalline sont pr^sentes, de preference, dans des proportions con^rises 
entre 0,05 et 40% en poids par rapport au poids de la cire de la synthase 

30 d^riv^e des cires v^g^tales. 

9. Composition selon I'une quelconque des revendications 
4 k 8, caract^ris^e par le fait que la cire min€rale et la cire micro- - 
cri^alline sont prfisentes dans des proportions comprises entre 0,05 k 
6% en poids par rapport au poids total de la composition. 

35 ID. Compositicm selon 1-une quelconque des revendications 

pr€c6dentes, caract^risSe par le fait que I'dmulsionnant nonionique est 
constitufi par un agent tensio-actif choisi parmi les alcools ou alcoyl- 
phenols, oxyfithylSngs de bas poids mol6culaire. 
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11. Composition selbn I'une quelconque des reveadications 
8 ou 9, caract6ris6e par le fait qu'elle contient, en plus, un agent 
tensio-actif anlonlque. 

12. CoB^osition selon la revendxcatlon 11, caractfirisfie 
par le fait qiae 1* agent tensio-actif anionique est choisi parraL les 
sa\rons d^riv^s d'acide gras naturel ou synth€tique. 

13. ProcSdfi de preparation d'une coioposition telle que 
dSfinie dans I'une quelconque des revendications 1 It 12, caract€ris€» 
par le fait que I'on fait fondre, sous agitation la ou les cires dans 
le mtoe poids d'eau a une ten^j^rature sup^rieure d' environ 3 a 4'*C au 
point de fusion de la cire ayant le point de fusion le plus 61ev€ et 
qu*on disperse le melange ainsi obtenu dans de I'eau h temperature 
ainbiante. 

14. Proc6d£ de trait ement de supports, caracteris6 par 
le fait que I'on applique une composition telle que d^finie dans I'une 
quelconque des revendications 1 a 12, sur lesdits supports pour les 
protdger contre I'affichage, la p^nfitration et I'accrochage de graffitis, 
de peinture, de poussiferes ou d' agents polluants divers. 
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